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DERWENT-WEEK: 198513 

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD 

TITLE: Non- toxic anti fouling paint for sea going ships - 

comprises commercial paint system esp. solvent based 
contg. 1 to 5 per cent dry egg white 

PATENT-ASSIGNEE: INOUE T[INOUI] 

PRIORITY-DATA: 1983JP-0135216 (July 26, 1983) 

PATENT-FAMILY: 

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC 

JP 60028467 A February 13, 1985 N/A 003 N/A 

APPLICATION-DATA: 

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE 

JP60028467A N/A 1983JP-0135216 July 26, 1983 

INT-CL(IPC): C09D005/16 



ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60028467A 
BASIC-ABSTRACT: 

Egg white esp. chicken eggis dried, made into a powder, then dispersed into a 
liquid paint in an amt. of 1% or so in wt. ratio. 

Aq. acrylic paint, solvent-type vinyl chloride paint, solvent-type epoxy paint, 
aq. urethane paint, solvent-type urethane paint, two-liquid-type urethane 
paint, phthalic paint, silicon paint all pigmented white were used for testing 
of the protective function on the seagoing ships and vessels by the egg white 
from marine organisms such as barnacles, acorn-shells, the reason that 
adherence is lost to seagoing ship bottom is still to be clarified. 

Experimental specimens were coated with commercial paints contg. by. 0%, 1% 
and 5% egg white, applied on the steel plate surface: 0% egg white allowed 
adherence by oysters (sic) and the acorn-shells; 1% - some adherence, but even 
at 1% with coatings of solvent-type epoxy-, two part liquid-type epoxy-, and 
silicon-coatings had no adherence occured; 5% paints: those specimens coated in 
a aq. acrylic-, aq. urethane-coatings had not only adherences of such marine 
organisms but also had deteriorations on the coating membrane. On the other 
hand, 5% egg white in specimens coated with solvent-type vinylchloride-, 
solvent-type epoxy-, two-liquid-type epoxy-, solvent-type urethane-, two-part 
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liquid-type urethane-, phthalic acid-, and silicon-coatings had almost no 
adherence. 

USE/ ADVANTAGE - Economical seagoing ship-bottom paints, efficient regardless of 
the size of the ships and boats, are provided. 

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0 

TITLE-TERMS: NON TOXIC ANTIFOULING PAINT SEA SHIP COMPRISE COMMERCIAL 
PAINT 

SYSTEM SOLVENT BASED CONTAIN PER CENT DRY EGG WHITE 
DERWENT-CLASS: A82 C03 G02 

CPI-CODES: A03-C01; A08-M02; A12-B04; A12-T; C04-B04M; C12-A02; C12-N01; 
C12-N04; C12-N05; G02-A03B; 

CHEMICAL-CODES: 
Chemical Indexing Ml *01* 
Fragmentation Code 

M423 M78 1 M903 P300 Q3 32 V600 V645 



POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS: 
Key Serials: 0209 0231 0486 0487 0759 1282 1294 1306 1460 2304 2318 2427 2439 
2506 2507 2509 2671 2673 2675 2718 2728 2792 2795 2796 3299 3300 2848 
Multipunch Codes: 014 034 04- 05- 061 062 063 074 081 150 155 163 165 226 229 
300 316 332 38- 398 431 47& 477 505 525 526 56& 57& 57- 62- 647 656 672 688 

SECONDARY-ACC-NO: 

CPI Secondary Accession Numbers: C 1 985-033480 
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